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• Abstract : 

DE3 309530 C Hygienic absorbent prod., e.g. diaper, bed sheet or sanitary towel, comprising a liq.-permeable film an absorbent cushion and a liq.- 
impermeable film. The liq.-permeable film is coated or impregnated with a skin-care compsn. which is solid at room temp, and melts at body temp., 
comprising 8-18C coconut fatty acid (CFA) triglycerides and/or partial glycerides. 

ADVANTAGE - The skin-care compsn. transfers readily to the skin and improves the soft feel of the prod, without affection its absorbent properties 
(cf. DEI 9 15452). (0/0) 
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(§) Hygienische Absorptionsvorlage 

Es wird eine hygienische Absorptionsvorlage, beispiels- 
weise eine Windel, beschrieben, mit einer beim Gebrauch 
dem Korper zugewandten flussigkeitsdurchlSssigen Folie, 
einem Saugkissen und einer flussigkeKsundurchlassigen 
Wascheschutzfoiie. Die ftOssigkeitsdurchiassige Abdeckfo- 
iie 1st mlt einer Hautpflegemasse belegt oder impragniert, 
die ausTriglyceriden und/oder Partialglyceriden der Kokos- 
olfettsauren mit 8 bis 18 C-Atomen sowie gegebenenfalls 
weiteren Zusatzstoffen besteht Die weiteren Zusatzstoffe 
sind Partialglyceride der ein- oder mehrfach ungesattigten 
Fettsauren, Glyceride naturlicher pfianzlicher Fettsauren 
und Vaseline sowie gegebenenfalls Wirkstoffe, wie Kami!- 
lenextrakt und Duftstoffe. Die Hautpflegemasse soil in einer 
Menge von 0,25 bis 0,30 g je 100 qcm Oberfl§che angewandt 
¥■1 werden. 
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PatentansprOche: 

1 Hygienische Absorptionsvorlage wie Windel, Krankenunterlage, Damenbinde oder dergl.. mit einer bei 
Gebrauch dem Kdrper zugewandten flussigkeitsdurchiassigen Folie, einem Saugkissen, und einer flussig- 
keitsundurchlassigen Wascheschutzfolie, wobei die Absorptionsvorlage bei Raumtemperatur feste und bet 
Kdrpertemperatur geschmolzene Hautpflegestof fe enthait d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t . daB die f Ius- 
sigkeitsdurchlassige Abdeckfolie mit einer Hautpflegemasse belegt oder impragmert ist, die aus Tnglycen- 
den und/oder Partialglyceriden der KokosfettsSuren mit 8 bis 18 C-Atomen besteht 

2. Hygienische Absorptionsvorlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Hautpflegemasse 
folgende Zusammensetzung aufweist: 

10-90 Gewichtsteile Triglyceride der Kokosolfettsauren mit 8- 18 C-Atomen 
90- 10 Gewichtsteile Partialglyceride der Kokos61fetts3uren mit 8—18 C-Atomen. 

3. Hygienische Absorptionsvorlage nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet daB die Hautpflege- 
masse zusStzlich wenigstens einen der Stoffe, 

Partialglyceride der ein- oder mehrfach ungesattigten Fettsauren, 
Glyceride natOrlicher pflanzlicher Fettsauren und Vaseline, 
in Mengen von bis zu 15 Gewichtsteilen enthait. 

4. Hygienische Absorptionsvorlage nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet daB die Hautpfle- 
gemasse folgende Zusammensetzung aufweist: 

a) Triglyceride der Kokosolfettsauren mit 8- 18 C-Atomen: 40-60 Gewichtsprozent; 

b) Partialgylceride der Kokosolfettsauren mit 8-18 C-Atomen: 15-30 Gewichtsprozent; 

c) Partialglyceride der Rizinolsaure:5— 15 Gewichtsprozent; 

d) Glyceride natOrlicher pflanzlicher Fettsauren: 5- 15 Gewichtsprozent; 

e) Vaseline:5- 10 Gewichtsprozent 

mit der MaBgabe, daB die Summe aller Anteile 100 Gewichtsprozent ergibt und der Steigschmelzpunkt der 
MischungimBereichvon35-40°Cliegt . 

5. Hygienische Absorptionsvorlage nach einem der vorausgehenden Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Mischung folgende Zusammensetzung aufweist: 

a) Triglyceride der Kokosdlfettsauren mit8-18 C-Atomen: 50 Gewichtsprozent; 

b) Partialglyceride der Kokosolfettsauren mit 8- 18 C-Atomen: 23 Gewichtsprozent; 

c) Partialglyceride der Rizinusdlsaure: 1 0 Gewichtsprozent; 

d) Glyceride natflrlicher pflanzlicher Fettsauren: 1 0 Gewichtsprozent; 

e) Vaseline: 7 Gewichtsprozent 

6. Hygienische Absorptionsvorlage nach einem der vorausgehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Hautpflegemasse zusatzlich noch Wirkstoffe und/oder Duftstoffe in Mengen von 03-2,0 Gewichts- 
prozent enthait 

7. Hygienische Absorptionsvorlage nach einem der Ansprtlche 1 — 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Abdeckfolie mit Hautpflegemasse in einer Menge von 0,25-030 g je 100 cm 2 Oberflache belegt oder 
impragniert ist 



Die Erfindung betrifft eine hygienische Absorptionsvorlage, beispielsweise eine Windel (Kinderwindel, Er- 
wachsenenwindel), eine Krankenunterlage, eine Damenbinde oder dergl. mit einer bei Gebrauch dem Korper 
zugewandten flflssigkeitsdurchlassigen Folie, einem Saugkissen und einer flQssigkeitsundurchiassigen Wasche- 
schutzfolie. Die Absorptionsvorlage enthait bei Raumtemperatur feste und bei Kdrpertemperatur geschmolze- 
ne Hautpflegestoffe. Windeln dieser Art sind beispielsweise in der Beschreibungseinleitung der DE-AS 19 15 452 
beschrieben. 

Die Erfindung kann auBer bei Windeln, Krankenunterlagen und Damenbinden auch bei sogenannten Slipem- 
lagen, dQnnen Binden, InkontinententQchern und ahnltchen Produkten angewandt werden. Unter dem Begriff 
»flflssigkeitsdurchiassige Folien« werden neben pordsen und/oder gelochten Kunststoffolien auch Vliesstoffe 
verstanden. FlOssigkeitsundurchlassige Wascheschutzfolien sind dQftne, nicht porose Kunststoffolien aus Poly- 
athylen, Polypropylen oder ahnlichen Werkstoffen oder auch durch Trankung flQssigkeitsundurchlassig gemach- 
te Vliesstoffe. 

Bei hygienischen Absorptionsvorlagen dieser Art besteht das Problem, die Vorlage mdglichst weich und 
hautfreundlich auszugestalten, ohne die vorteilhaften flussigkeitsaufsaugenden Eigenschaften, wie Ansaugever- 
mogen, FlQssigkeitsrtlckhaltevermdgen usw. zu beeintrachtigen, also insbesondere ohne diese zu verschlechtern. 
DarUber hinaus besteht vielfach auch der Wunsch, die hygienischen Absorptionsvorlagen mit Stoffen auszurQ-. 
sten, welche geeignet sind, die mit den Vorlagen in Berflhrung kommenden Hautteile zu pflegen, insbesondere 
vor Wundwerden zu schQtzen oder der Haut sogar heilungsfdrdernde Stoffe zuzuftthren. Zur L6sung dieses 
Problemes ist es aus der eingangs bereits genannten DE-AS 19 15 452 bekannt, zwischen den einzelnen Schich- 
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ten einer Windel kleine Mengen fester Stoffe in Form eines medizinischen Paraffinwachses einzulagern. Des 
weiteren ist es aus der DE-OS 23 57 312 bekannt, in die Oberflache von hygienischen Absorptionsvorlagen, 
insbesondere von Windeln, Puder einzuarbeiten und diese dort durch thermische Behandlung festzulegen. Die 
Wirksamkeit derartlger Zugaben ist aber begrenzt, insbesondere im Falie des Puders dann, wenn die pflegende 
Wirkung besonders vonnoten wire, namlich wenn bereits eine Nassung der Absorptionsvorlage eingetreten ist 5 
AuBerdem tritt durch eine solche Pudereinlagerung eine tatsachliche Erhohung der taktilen Weichheit nicht ein, 
sondern es wird Iedigiich die Qbiiche Puderwirkung vermittelt, namlich eine bessere Gleitung auf der Haut 
erzielt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannten Absorptionsvorlagen so weiter zu entwickeln, daB , 
sie in der Lage sind, bei Gebrauch Schutz- oder Pflegestoffe auf die Haut zu Qbertragen und daB sie auBerdem 10 
weicher und schmiegsamer werden als die bisher bekannten Absorptionsvorlagen, ohne daB ihre Flussigkeits- 
aufnahmeeigenschaften verschlechtert werden. Zur Losung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, daB die flQssig- 
keitsdurchiassige Abdeckfolie mit einer Hautpflegemasse belegt oder impragniert ist, die aus Triglyceriden 
und/oder Partialglyceriden der KokosdlfettsMuren mit 8—18 C-Atomen besteht 

Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn diese Hautpf fegemasse die in den Patent-Anspruchen 2, 3, 4, 5 oder 6 15 
angegebenen Zusammensetzungen aufweist Die angegebenen Gemische sind bei Raumtemperatur fest und 
flGssigkeitsundurchlassig. Sie schmelzen aber bei Korpertemperatur, namlich bie Temperaturen zwischen 35 und 
40°C und werden dabei flOssigkeitsdurchlassig. Durch diese vorteilhaften Eigenschaften, welche erfindungsge- 
maB ausgenOtzt werden, wird erreicht, daB das Gemisch, also die Hautpflegemasse, an der ursprQngtichen 
AppHkationsstelle, namlich der Oberflache der Absorptionsvorlage verharrt ohne Migrationserscheinungen ins 20 
Innere der Absorptionsvorlage zu zeigen. Durch das Aufschmelzen bei Beruhrung mit der Haut wird sicherge- 
stellt, daB einerseits sofort eine pflegende Behandlung der betrof fenen Hautstelle eintritt und andererseits die 
Oberflache ungehindert flOssigkeitsdurchlassig wird Es ist das Besondere der angegebenen Hautpflegemasse, 
daB sie trotz der im erstarrten Zustand praktisch hydrophoben Eigenschaften (Wasser perlt ab usw.) im 
geschmolzenen Zustand die auf tretende Flussigkeit ungehindert passieren laBt 25 

Bei den in den AnsprQchen angegebenen Zusammensetzungen ist zu beachten, daB die Angaben in den 
Ansprflchen 1, 2 und 3 in Gewichtsteilen, in den nachfolgenden AnsprQchen aber in Gewichtsprozent gemacht 
sind. Die Angaben in Gewichtsteilen mttssen sich naturlich nicht zu 100 addieren, wohl aber die Angaben in 
Gewichtsprozent 

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn das Gemisch folgende prozentuale Zusammensetzung 30 
aufweist: 

a) Triglyceride der Kokosolfettsauren mit 8— 18 C-Atomen: 40—60 Gewichtsprozent, vorzugsweise 50 Ge- 
wichtsprozent; 

b) Partialglyceride der Kokosfettsauren mit 8—18 C-Atomen: 15—30 Gewichtsprozent, vorzugsweise 23 Ge- 35 
wichtsprozent; 

c) Partialglyceride der Rizinolsaure: 5— 15 Gewichtsprozent, vorzugsweise 10 Gewichtsprozent; 

d) Glyceride natOrlicher pflanzlicher Fettsauren: 5— 15 Gewichtsprozent, vorzugsweise 20 Gewichtsprozent; 

e) Vaseline: 5—10 Gewichtsprozent, vorzugsweise 7 Gewichtsprozent 

40 

Die vorstehenden Bereichsangaben sind mit der MaBgabe zu verstehen, daB die Summe aller Anteile 100 Ge- 
wichtsprozent ergibt und der Steigschmelzpunkt der Mischung im Bereich von 35— 40° C liegt 

lm Rahmen der angegebenen Grenzen sind die Mengen der einzelnen Bestandteile also so auszusuchen, daB 
das Gemisch die angegebenen Schmelzeigenschaften aufweist Unter dem Begriff »SteigschmeIzpunkt« wird 
dabei diejenige Temperatur verstanden, bei weicher das in einer unten offenen Kapillarrdhre aus Glas befindli- 45 
che Gemisch so weit geschmolzen ist, daB es von einem Wasserbad, in welchem sich die Kapillarrdhre befindet, 
hocbgehoben wird Der »Steigschmelzpunkt« ist ein Materialmerkmal, welches bei der PrOfung von Fetten 
allgemein bekannt ist 

Des weiteren wird vorgeschlagen, daB die Mischung zusatzlich noch Wirkstoffe, wie beispielsweise Kamillen- 
extrakt und/oder Duftstoffe in Mengen von 0,5—2,0 Gewichtsprozent enthait 50 

Zur Herstellung der vorgeschlagenen hygienischen Absorptionsvorlage kann die angegebene Hautpflege- 
masse im geschmolzenen Zustand mittels einer Rakel oder einer Extrusionsvorrichtung auf die Oberflache 
(flflssigkeitsdurchlassige Abdeckfolie) der Vorlage aufgegeben werden. Die Masse wird dabei vorzugsweise in 
einer Menge von 0,25—0,30 g je 100 cm 2 Oberflache verwendet Bei der Applikation kann entweder die gesamte 
Abdeckfolie gleichmaBig mit der Mischung bedeckt werden oder es kann ein nur mehr oder weniger breiter 55 
Streifen in der Mitte, also der hauptsachlichen Benutzungszone aufgetragen werden. Infolge der festen Konsi- 
stenz, die die Masse sogleich annimmt, verbleibt die aufgetragene Mischung an der erwahnten Stelle, ohne in das 
Innere der Windel abzuwandern. Falls erwUnscht, kann die Oberflache nun noch mit einem neutralen Abdeck- 
blatt, beispielsweise aus Papier, Folie oder dergL bedeckt werden, urn die belegte Stelle der Absorptionsvorlage 
bis zuin Gebrauch zu schtitzen. Oberraschenderweise hat sich gezeigt, daB durch die Beschichtung der Abdeck- 60 
folie mit der angegebenen Mischung deren Weichheit erheblich gesteigert wird. Dieser Effekt zeigt sich schon 
vor der BerQhrung der Absorptionsvorlage mit der Haut, also bei Normaltemperatur. Das Produkt wirkt 
besonders weich und anschmlegsam und hat bereits hierdurch erheblich an Gebrauchswert gewonnen. 

Oberraschend ist des weiteren, daB die FlQssigkeitsabsorptionseigenschaften der Absorptionsvorlagen durch 
die Applikation der Hautpflegemasse nicht verandert werden. Urn dies zu belegen, wurde folgender Test 65 
ausgefOhrt: 

HandelsQbliche Kinderwindeln mit einem aus Zellstoff-Flocken bestehenden Saugkissen und einer aus Vlies* 
stoff bestehenden Abdeckfolie sowie einer Wascheschutzfolie aus Polyathylen wurden auf der Vliesstof fseite mit 
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einem Teflonrine bedeckt. dessen Gewicht 80 g und dessen innerer Durchmesser 30 mm betrug. In den Ring 
ZZ A SossWit Woige Natriumchloridiasung eingefQllt Mil der Stoppuhr wird die Ze,t g e = 
wdche bis zum vollsfandigen Eindringen der PriiflOsung in den Prufk6rper verstreicht. Es ergaben sich folgende 
Werte: 
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20 



Mittel: 



Windel 
unbeschichtet 



Windel 
beschichtet 

(MassegcmaBAnspr.5) 



f=37°C 
03 sec 
1,0 sec 
0,9 sec 
0,7 sec 



0,85 sec 



r=20°C 
0,8 sec 
1,0 sec 
0.8 sec 
0,9 sec 



0.80 sec 



r=37°C 
0,9 sec 
0.8 sec 
0.8 sec 
0,8 sec 
03 sec 
0,9 sec 
0,7 sec 

0,80 sec 



/=20°C 
1,5 sec 
13 sec 
1,1 sec 

1.1 sec 

1.2 sec 

1.1 sec 

1.2 sec 

1,2 sec 



Die MeBwerte zeigen, daB bei beschichteter Windel eine Erhdhung der Ansaugzeit bei 20°C urn ca. 50% 
eintritt. Bei 37°C ist eine Erhdhung der Ansaugzeit nicht zu beobachten. 
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